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i Pigment-Zuaammansatzungen 

Er warden Pigment-Zusammensetzungen zur Verfugung 
gestellt, enthattend ein Pigment und eine farbende Verbin- 
dung, dadurch gekennzeichnet, daB als farbende Verbindung 

eine Verbindung dor ailgemeinen Formal (I) ^ ( I ) 

d.Formel) Q-|- X-NR(CH 2 ) n 1 ] m 

enthaltan ist, in welcher O einen Rest einer fdrbenden £ 
Verbindung mlt Ausnahme von Phthalocyanin bedeutet, X 
einen Rest -SO/- Oder -CO darstellt, m und n jewells I Or eine 
ganze Zahl von 1 bis 4 bzw. von 1 bis 6 stehen, R ein 
Wasserstoffatom, efnen Aikylrest mlt 1 bis 20 Kohlenstoff- 
atomen oder einen Aikylenrest mit 2 bis 20 Kohlenstoff atomen 
bedeutet und R, und R 2 unabhangig vonatnander ein Wasser- 
stoffatom, einen aubstituierten Oder unsubstttulerten Aikylrest 
mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen oder einen subatltulerten oder 
unsubstituierten Alkenylrest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen 
darstellen oder R, und R 2 zusammen einen heterocycllschen 
Ring bliden. der ein SUckBtoff-, Sauarstoff- oder Schwefelatom 
enlhaJL (31 06 906 - 
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Pigment-Zusammensetzungen enthaltend ein Pigment und eine 
farbende Verbindung, dadurch gekennzeichnet, da6 als 
farbende Verbindung eine Verbindung der allgemeinen For- 
mel (I) 



enthalten ist, in welcher Q einen Rest einer farbenden Ver- 
bindung mit Ausnahrae von Phthalocyanin bedeutet, X einen 
Rest -S0 2 - oder -CO- darstellt, m und n jeweils fUr eine 
ganze Zahl von 1 bis 4 bzw. von 1 bis 6 stehen, R ein Was- 
serstoffatom, einen Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen 
Oder einen Alkenylrest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen bedeu- 
tet und R j und R 2 unabha'ngig voneinander ein Wasserstof f atom , 
einen substituierten oder unsubsti tuierten Alkylrest mit 
1 bis 20 Kohlenstoffatomen oder einen substituierten oder 
unsubstituierten Alkenylrest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen 
darstellen oder Rj und R 2 zusammen einen heterocycl ischen 
Ring bilden, der ein Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefel- 
atom enthalt. 

Pigment-Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie 100 Gew.-Teile Pigment und 0,3 bis 30 Gew.- 
Teile fSrbende Verbindung enthalten. 

Pigment-Zusammensetzungen nach mindestens einem der Ansprli- 
che 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die faYbende Verbin- 
dung der allgemeinen Forme! (I) eine substituierte Verbin- 
dung eines Pigments oder eines Farbstoffs ist aus der Gruppe 
Chinacridon, Dioxazin, Anthrapyrimidin , Anthanthron, In- 
danthron,- Flavanthron, Perynon, Perylen, Thioindigo, 4,4'- 
Diamino-1 ,1 * -dianthrachinonyl und Azoverbindungen. 
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Pigment-Zusammensetzungen nach mindestens einera der An- 
spriiche 1 und 2, dadurch gekermzeichnet, daB die farbende 
Verbindung der allgemelnen Formel (I) ausgewahlt ist aus 
der Gruppe 
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Pigment-Zusammensetzungen nach mindestens einem der An- 
sprliche 1 bis 4, dadurch gekennzeichne t , daB R ein Wasser- 
stoffatom bedeutet. 



Pigment-Zusammensetzungen nach mindestens einem der An- 
spriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet , daB R ^ und R 2 un- 
abhangig voneinander jeweils einen Alkylrest mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen bedeuten oder Rj und R 2 zusammen mit dera 
benachbarten St ickstof f atom einen heterocycl ischen Ring 
bilden aus der Gruppe 
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7. Pigment-Zusammensetzungen nach mindes.tens einem der An- 
spruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB n eine ganze 
Zahl von 1 bis 5 ist. 

8. Pigment-Zusammensetzungen nach raindestens einem der An- 
spriiche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die fHrbende 
Verbindung der allgemeinen Formel (I) ausgewahlt ist aus 
der Gruppe 
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9. Of f setdruck-Druckfarben , gekennzeichnet durch einen Gehalt 
elner Pigment-Zusammensetzung nach mindestens einem der An- 
sprUche 1 bis 8. 

10. Tief druck-Druckf arben , gekennzeichnet durch einen Gehalt einer 
Pigment-Zusammensetzung nach mindestens einem der AnsprUche 

1 bis 8. 

11. Farbe, gekennzeichnet durch einen Gehalt einer Pigment-Zu- 
sammensetzung nach mindestens einem der AnsprUche t bis 8. 

12. Lack, gekennzeichnet durch einen Gehalt einer Pigment-Zusam- 
mensetzung nach mindestens einem der AnsprUche 1 bis 8. 



1 30082/0580 



PATENTANWALTE 

RCPRffSHNTATIVCS BtFQRt THE 
IUROPHAN PATENT OFFICS 



3106906 

A. grOnecker 

Ofl«M3. 

H. KINKELDEY 
on *so 

W. STOCKMA1R 
K. SCHUMANN 
P. H. JAKOB 
G. BEZOLD 



TOYO INK MAHUPACTURING CO. , IffD. 
3-13* Kyobashi 2-chome, 
Chuo-ku 

Tokyo 104, Japan 



8 MUNCHEN 22 

MAXIM ILlANSTRASSB 43 



24. Februar 1981 
P 15 953 



Pigment-Zusammensetzungen 



TILWON fOSO) OOflSOQ 



130062/0580 



tklsx oa-a»3»o tclbqmammk monapat 



TCLEPAX 



* 3106906 

Die Erfindung betrifft Pigmen t-Zusammensetzungen mit ausge- 
zeichneten Eigenschaf ten fur die praktische Anwendung, insbe- 
sondere die Eigenschaf ten des Nicht-Ausf 1 ockens und Nicht- 
Kristall isierens. 

Ira allgemeinen bestehen praktisch niitzliche Pigmente, die einen 
klaren Farbton und eine hohe Farbkraft besitzen, in verschiede- 
nen Beschichtungs-Zusamraensetzungen aus feinen Teilchen, Wenn 
jedoch diese feinen Pigment-Tei 1 chen in nicht waBrigen Tragern 
dispergiert werden zur Verwendung als beispiel sweise Offset- 
druck-Druckfarben, Tief druck-Druckf arben und Farben, so ist es 
schwierig, stabile Dispersionen zu erhalten, wobei eine Neigung 
zur Entstehung vieler verschiedener Probleme vorhanden ist, wel- 
che auf die Herstellung einen bedeutsamen EinfluB nehmen und 
auch auf den Wert des erhaltenen Produkts. So sind beispiels- 
weise Dispersionen, welche aus feinen Teilchen bestehende Pig- 
mente enthalten, haufig hoch viskos und aus diesem Grunde ist es 
schwierig, das Dispersi onsprodukt zuzubereiten und zu transpor- 
tieren. In einem sehr schlechten Fall kann das Dispersionspro- 
dukt aufgrund des Erstarrens wahrend der Lagerung iiberhaupt nicht 
verwendet werden. Werden Pigmente unterschiedl icher Art vermischt, 
so kbnnen unerwUnschte Erscheinungen auftreten, wie beispiels- 
weise Farbtrennung durch Ausflocken und Niederschlagsbildung 
und dadurch kann verursacht werden, daB das Di spersionssystem 
uneinhei tl ich in der Farbung wird und dariiber hinaus kann die 
Druckkraft in nicht waBrigen Tragern bemerkenswert absinken. 
Es konnen auch weitere Probleme auftreten, wie Minderung des 
Glanzes und unterlegene Eigenschaf ten bei dem Planieren von 
Filmen, die aus derartigen Dispersionssystemen hergestellt wor- 
den sind. . 

Wenn auch keine direkte Beziehung zu der Dispersion von Pigmen- 
ten besteht, so unterliegen doch einige organische Pigmente 
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einer Kristal 1 isations-Umwandlung. Instabile Kristalle eines 
Pigments (vom energetischen Standpunkt betrachtet) a'ndern ihre 
GrbBe und Form zu den Abmessungen eines stabileren Zustandes 
in einem nicht wa'Brigen Tr'ager, so wie er ftir Off setdruck- 
Druckfarben, Tief druck-Druckfarben und Farben verwendet wird. 
Das kann natiirlich den handelsmSBigen Wert des Dispersions- 
systems reduzieren aufgrund der deutlichen Anderung im Farb- 
ton, Verringerung der Drucksta'rke und Bildung von groben Teil- 
chen. 

Es gibt eine Anzahl von Vorschla'gen zur Verbesserung des Nicht- 
Ausflockens und der Kristallstabil ita't von Pigmenten, insbeson- 
dere Kupfer-Phthalocyanin-Pigmente und Chinacridon-Pigmente. 

Diese Vorschla'ge kbnnen breit klassif iziert werden vom techni- 
schen Gesichtspunkt in den beiden folgenden Kategorien. Die 
erste Kategorie umfaBt VorschlSge zur Beschichtung der OberflS- 
chen von Pigmentteilchen mit farblosen Verbindungen, wie bei- 
spielsweise Si 1 iciumoxid» Aluminiumoxi d und tert. -Butyl benzoat , 
wie es in den US-PSen 3 370 971 und 2 965 511 beschrieben ist. 
Die zweite Kategorie ist in typischer Weise in der japanischen 
Patent-Veroffentlichung 41-2466 und in der US-PS 2 761 865 be- 
schrieben und umfaBt Verfahren zum Vermischen mit Pigmentverbin- 
dungen, die durch EinfUhrung von Substituenten (in Seitenketten) , 
wie einen Sulforest, einen Sulfonamidrest, einen Aminomethyl- 
rest, einen Phthal imidmethyl rest und ahnliche als MatrixgerUst 
in organische Pigmente erhalten worden sind. 

Die Verfahren der zweiten Kategorie sind besser, als diejenigen 
der ersten Kategorie, da die zweite Kategorie der Verfahren 
einen groBeren Effekt bewirken kann bezUglich des Nicht-Aus- 
flockens und der Kristall stabi 1 i tat in nicht waBrigen Tragern 
und eine einfache Herstellung der Pigment-Zusammensetzungen 
sichern kann. Jedoch sind die so erhaltene Nicht-Ausf lockbar- 
keit und Kristall stabil i tSt nicht hinreichend. 
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Hinsichtlich der Verfahren zum Vermischen von Azoverbindungen 
beschreiben die japanischen Patent-Verof f entl ichungen 45-11026 
und 53-35090 Verfahren, in welchen Erdalkal imetall sulfonate 
und organische Aminsalze von Azo-Farbstof f en vermischt werden, 
Jedoch sind durch diese Verfahren erzielte Effekte ebenfalls 
nicht hinreichend. 

Bislang wurden wenige Untersuchungen ausg&fUhrt beziiglich der 
Pigmente Dioxazin, Anthrapyrimidin , Anthanthron, Indanthron, 
Flavanthron, Perynon, Perylen, Thioindigo und 4,4 1 -Diamino-1 ,1 1 - 
dianthrachinonyl . 

Seitens der Erfinder der vorliegenden Erfindung wurden umfang- 
reiche Untersuchungen unternommen zur Oberwindung oder zumin- 
dest zur Verringerung verschiedener Probleme, die in nicht waBri 
gen Tragern auftreten, welche beispiel sweise verwendet werden 
in Off setdruck-Druckfarben, Tief druc k-Druckf arben oder Farben, 
wie sie vorstehend erwahnt wurden. Dabei haben sie uberlegene 
Pigment-Zusammensetzungen und Verfahren zu deren Herstellung 
erfunden. 

Erf indungsgemaB werden Pigment-Zusammensetzungen zur Verfiigung 
gestellt enthaltend ein Pigment und eine farbende Verbindung 
der allgemeinen Forme! (I) 



worin Q einen Rest einer fSrbenden Verbindung mit Ausnahme 
von Phthalocyanin bedeutet, X einen Rest -S0 2 ~ oder -CO- dar- 
stellt, m und n jeweils fur eine ganze Zahl von 1 bis 4 bzw. 
1 bis 6 stehen, R ein Wasserstoff atom , einen Alkylrest mit 
1 bis 20 Kohlenstoffatomen oder einen Alkenylrest mit 2 bis 
20 Kohlenstoffatomen bedeutet und R 1 und R 2 unabhangig vonein- 




(I) 
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ander ein Wasserstof f atom, einen substi tuierten Oder unsubsti- 
tuierten Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstof fatomen oder einen 
substi tuierten oder unsubsti tuierten Alkenylrest mit 2 bis 20 
Kohlenstof fatomen darstellen oder und R 2 zusammen einen 
heterocyclischen Ring bilden, der ein Stickstoff-, Sauerstoff- 
oder Schwefelatom enthSlt. Vorzugsweise bilden R 1 und R 2 zu- 
sammen mit dem angrenzenden Stickstoff atom einen heterocycli- 
schen Ring, der gegebenenf alls ein Sauerstoff- oder Schwefel- 
atom enthalten kann. 

Die erf indungsgemaBen Pigment-Zusammensetzungen sind uberlegen 
in ihren Eigenschaften des Nicht-Ausflockens und der Kristall- 
stabilitat im Vergleich zu den Znsammensetzungen » die durch her 
kbmmliche Verfahren erhalten werden. Die erf indungsgemaBen Pig- 
ment-Zusammensetzungen sind ebenfalls vorteilhaft aus produk- 
tionstechnischen Grlinden. 

Verbindungen der allgemeinen Formel (I) kbnnen hergestellt wer- 
den durch Umsetzung von beispiel sweise Chinacridon, Dioxazin, 
Anthrapyrimidin, Anthanthron, Indanthron, Flavanthron, Perynon, 
Perylen, Thioindigo, 4,4* -Diamino-1 ,1* -dianthrachinonyl , oder 
Azoverbindungen rait Chi orsul f onsaure Oder Thionylchlorid , wo- 
durch das entsprechende Sulfonylchlorid oder Carbonylchlorid 
erhalten wird, welches anschlieBend mit Amin umgesetzt wird. 
Wie nachfolgend in den Herstel 1 ungsbeispielen beschrieben wird, 
kSnnen 1 bis 4 Substituenten durch dieses Verfahren eingefuhrt 
werden* 

Amine, welche in dem vorstehend genannten Verfahren eingesetzt 
werden konnen, sind beispielsweise die Amine der allgemeinen 
Formel (II) 

R R 

H _N_(CH 2 ) n — 1 (ID 

R 2 
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worin n, R, R 1 und R 2 die vorstehend genannte Bedeutung haben. 
Unter den typischen Aminen, die in dem Verfahren eingesetzt 
werden kbnnen, sind bei spiel sweise Piperidinomethylamin , Di- 
methylaminoathylamin , Diathylaminoathylamin , Dime thy 1 amino- 
propylamin, Diathy 1 aminopropyl amin , Dibutylaminopropyl amin » 
Piper idinoa thy 1 ami n , Pipe col i noa thy 1 amin , Morphol inoathylamin , 
Pi peri di nop ropy 1 amin , Pipecol inopropylamin , Diathyl aminohexyl - 
amin, Diathylaminobutylamin , Dimethyl aminoamyl amin , N,N-Di- 
a thy 1 ami noa thy 1 -N 1 -lauryl amin , 2-KthylhexylaminoSthyl amin , 
Stearylaminoathylamin und Oleylaminoathylamin. 

Bei Einfiihrung in die Seitenkette, wie in der allgemeinen For- 
mel (I) dargestellt ist, weisen die vorstehend genannten Amine 
eine starke Affinitat auf zu den anionischen Resten, wie den 
Carbonsaureresten in den Harzen, die in den Tragern enthalten 
sind. Es wird angenommen, daB aufgrund dieser Tatsache ein Bei- 
trag zur Verbesserung der Dispersion von Pigmenten in verschie- 
denen Anwendungsgebieten geleistet wird. 

Wenn die farbenden Verbindungen, die durch die allgemeine For- 
mel (I) angegeben sind, substi tuierte Azoverbindungen sind, kbn- 
nen diese Verbindungen durch die beiden nachfolgend aufgefiihrten 
Verfahren hergestellt werden. 

Das erste Verfahren umfaBt die Diazotierung eines aromatischen 
Amins der allgemeinen Formel (III) 




(III) 
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worin n, X, R » R ? und R 2 die vorstehend genannte Bedeutung 
haben und R 3 und R 4 unabhSngig voneinander ein Wasserstof fatom , 
einen Alkylrest, eine Methoxygruppe , ein Halogenatom, eine 
Sulfogruppe Oder eine Nitrogruppe (in einem ubl ichen Weg) dar- 
stellen und nachfolgend das diazotierte Amin gekuppelt wird 
mit einem im industriellen Bereich nlitzlichen Kuppler, wie bei- 
spielsweise Phenol, Naphthol , Acetoacetanil id, Pyrazolon oder 
Qxychinol in. 

Das zweite Verfahren umfaBt die Kupplung einer diazotierten Base 
mit industriell wertvollen Eigenschaf ten mit einer Kupplungs- 
komponente einer der folgenden allgemeinen Formeln (IV), (V), 
(VI), (VII) und (VIII) 



OH 
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H^CCOCHgCONH 




(VII) 




X-NR-(CH_) N 



(VIII) 



worin n, X, R, , R 2 , R 3 und R 4 die oben genannte Bedeutung 
haben. 

Es ist moglich, zwei Oder mehr Substi tuenten nach dem ersten 
oder zweiten Verfahren einzuftlhren. Beispiel sweise kann ein aro- 
matisches Amin der allgemeinen Forme! (Ill) gekuppelt werden 
rait den. folgenden Kupplungskomponenten 



H 3 CCOCH 2 CONH 



NHCOCH 2 COCH 3 



(IX) 




CONH — (* V 



\=£?Sc-nr-4ch2 ) n N -^ 



(X) 



l 4 
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(XI) 



worin n, X, R, R ]t R 2 , R 3 U nd R 4 die oben genannte Bedeutung 
haben. 

Unter Bezugnahme auf die allgemeine Formel (I) bedeuten R 1 und 
R 2 unabha'ngig voneinander ein Wasserstoffatom, einen substituier- 
ten Oder unsubstituierten Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffato- 
men oder einen substituierten Oder unsubstituierten Alkenylrest 
mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen oder R t und R 2 bilden 2usammen 
einen heterocycl ischen Ring mit einem Stickstoff -, Sauerstoff- 
oder Schwefelatom. Insbesondere, wenn Rj und R 2 einen Alkylrest 
mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen darstellen, sind auBerordentl ich 
gute Pigment-Dispersionen erha'ltlich fur verschiedene Anwendungs- 
gebiete. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daB die als Ausgangs- 
material verwendete Aminoverbindung leicht hergestellt werden 
kann. 

Als fur die Erfindung geeignete Pigmente kdnnen organische Pig- 
mente genannt werden, wie beispielsweise Azopigmente , wie lb's- 
liche oder unlbsliche Azopigmente oder kondensierte Azopigmente, 
Phthalocyaninpigmente, Chinacridonpigmente , Isoindol inonpigmente , 
Perylen-Perynon-Pigmente, Dioxazinpigmente, KUpenfarbstoff-Pig- 
mente und Grundf arbstof f -Pigmente und organische Pigmente, wie 
Kohlenschwarz, Titanoxid, Chromgelb, Gadmiumgelb, Cadmiumrot, 
Roteisenoxid. Ei senscbwarz , Zinkbltrte, Preuss ischblau und Ultra- 
marin. 

Die erf indungsgemaB eingesetzten Verbindungen der allgemeinen 
Formel (I) werden vorzugsweise in einer Menge von 0,3 bis 30 
Gew.-Teilen pro 100 Gew.-Teilen des Pigments eingesetzt. Eine 
Menge von weniger als 0,3 Gew.-Teilen kann nachteilig sein, da 
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der Effekt der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) nicht 
zufriedenstellend erreicht wird, wahrend eine Menge von mehr 
als 30 Gew.-Teilen genauso nachteilig sein kann, weil ein ver- 
besserter Effekt nicht erwartet werden kann. 

Wenn auch die erf indungsgemaBen Pigment-Zusammensetzungen durch 
einfaches Vermischen eines Pigment-Pul vers mit einera Pulver 
einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) hergestellt werden 
kbnnen, so kbnnen gute Ergebnisse durch mechanisches Vermischen 
erzielt werden in Knetern, Trommeln, Schleif vorrichtungen , 
Supermtlhlen oder verschiedenen Typen von Pulver- oder Mahl- 
maschinen, durch Zugabe einer Lbsung, welche eine Verbindung 
der allgemeinen Formel (I) enthalt, zu einem Suspensionssystem 
eines Pigments in Wasser oder in einem organischen Lbsungsmit- 
tel, Wobei der Verbindung der allgemeinen Formel (I) ermbglicht. 
wird, sich auf der Oberflache des Pigments abzusetzen. Eine 
andere Moglichkeit besteht in der gleichzei tigen Auflbsung 
beider Komponenten, d.h. eines organischen Pigments und einer 
Verbindung der allgemeinen Formel (I), in einem Lbsungsmittel 
mit starken Lbsungseigenschaf ten , wie bei spiel swei se Schwefel- 
saure, und nachfol gender gl eichzei tiger Ausfallung der beiden 
Komponenten unter Verwendung eines schlechten Lbsungsmi ttel s , 
wie beispielswei se Wasser, 

Wenn die so erhaltene Pigment-Zusammensetzung in verschiedenen 
Offsetdruck-Druckfarbentragern, wie bei spiel sweise in Icolopho- 
nium-modif izierten Harzen und in Tief druck-Druckfarben , wie 
geharteten Kol ophonium-Lacken , Polyamidharz-Lacken und Poly- 
vinylchloridharz-Lacken verwendet wird oder verwendet wird in 
Nitrocel lulose-Lacken , bei Raumtemperatur trocknenden oder 
gebrannten Farben von Aminoal kyd-Harzen , Acryllacken, gebrann- 
ten Farben von Aminoacryl -Harzen oder Urethanharz-Farben , so 
dient die Zusammensetzung zur Verringerung der Viskositat des 
Di spers ionsmi ttel s und reduziert die strukturelle Viskositat 
des Dispersionssystems » wodurch eine gute Fluiditat im Ver- 
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gleich zu der Verwendung eines Pigments allein erzielt wird. 
Daruber hinaus zeigt die erf indungsgemaBe Pigment-Zusammen- 
setzung Ubl icherweise nicht die Probleme, wie Farbtrennung 
und Knderung der Kristalle, sondern versieht gedruckte Erzeug- 
nisse, Formen Oder Filme mit einem guten Farbton und Glanz. 

In den folgenden Herstellungsbeispielen werden allgemeine Ver- 
fahreri zur Herstellung typischer Verbindungen der allgemeinen 
Formel (I) beschrieben. Die nachfolgend verwendeten Teile und 
Prozentzahlen sind Gewichtsteile und Gewichtsprozente, sofern 
im Text nicht anders vorgesehen. 



Herstellungsbeispiel 1 

10 Teile von nicht substltuiertem Chinacridon wurden 100 Teilen 
Chlorsulfonsaure bei Teraperaturen von 10 bis 20°C zugesetzt. 
Das erhaltene Geraisch wurde 3 Stunden bei Temperaturen von 40 
bis 50°C geruhrt, sodann in 1000 Teile Eiswasser eingegossen, 
filtriert und rait Wasser gewaschen. Es wurde quantitativ ein 
Wasserkuchen von Chinacridonroonochlorsulfonat erhalten. Der Was- 
serkuchen aus diesem Chlorsulfonat wurde zu 300 Teilen Eiswasser 
gegeben, wodurch eine Auf schlamraung erhalten wurde, zu welcher 
20 Teile N.N-DiSthylaminopropylamin zugesetzt wurden. Das Ge- 
raisch wurde 4 Stunden be1 einer Temperatur von hSchstens 10°C 
geruhrt, sodann filtriert und mit Wasser gewaschen. AnschlieBend 
wurde der Wasserkuchen zu 300 Teilen einer 0 ,5 25-igen wSBrigen 
Lbsung von Natriuracarbonat gegeben, fur eine Stunde gerUhrt, 
filtriert, mit Wasser gewaschen bis zur Neutralisation und ge- 
trocknet. Es wurden 16 Teile eines Chinacridon-Derivates der 
Formel 
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erhalten. 

Die durch Elementaranalyse der Verbindung (a) erhaltenen Werte 
entsprachen im wesentlichen den berechneten Werten. 

Es wurden verschiedene Amine mit dem Chinacridonmonochl orsul f o- 
nat, welches in ahnlicher Weise, wie vorstehend beschrieben, er 
halten wurde, umgesetzt. Dadurch wurden quantitativ Chinacridon 
Derivate der nachstehend aufgefUhrten Formeln erhalten. 




Herstellungsbeispiel 2 

In ahnlicher Weise, wie im Herstellungsbeispiel 1 beschrieben, 
wurde 2,9-Dimethylchinacridon chlorsulfoniert und es wurde ein 
Dichlorsulfonat erhalten, welches nachfolgend mit N,N-Diathyl- 
aminoathylamin umgesetzt wurde. Es wurde in quantitati ver Aus- 
beute ein Chinacridon-Deri vat der folgenden Formel erhalten. 
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Es wurden verschiedene Amine mit dera 2,9-Dimethylchinacridon- 
dichlorsulfonat, welches auf ahnliche Weise erhalten wurde, ura- 
gesetzt. Es wurden quantitativ die Chinacridon-Deri vate der fol 
genden Formeln erhalten: 




S0 2 NH(CH 2 ) 3 N^^) 2 (f> 



H-f-S0 2 NH(CH 2 ) 3 N^ ti J 2 (9> 



CH 3 \ 




CH- 



^C 2 H 5 X 



S0 2 NH(CH 2 ) 5 N^ c h J 2 



(h) 



Herstellungsbeispiel 3 

Auf Shnliche Weise, wie in Herstellungsbeispiel 1 beschrieben, 
wurde Dioxazin chlorsulfoniert und es wurde das Monochlorsulf o- 
nat erhalten, welches nachfolgend mit N , N -Dime thy 1 ami nopropyl - 
amin umgesetzt wurde. Es wurde ein Dioxazin-Deri vat der folgenden 
Fornel in quantitativer Ausbeute erhalten: 

Ci . C 2 H 5 

C 2 H 5 CSL 
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Verschiedene Amine wurden mit dem Dioxa zinmonochl orsulf onat , 
welches nach einem ahnlichen Verfahren erhalten wurde, umge- 
setzt. Dadurch wurden Dioxa zin-Deri vate der folgenden Formeln 
erhalten: 




C 2 H 5 CI 



Herstellungsbeispiel 4 

In ahnlicher Weise, wie in Herstellungsbeispiel 1 beschrieben, 
wurde Anthrapyrimidin chl orsulf oniert und es wurde ein Trichlor- 
sulfonat erhalten, welches nachfolgend mit N ,N-Diathy laminopro- 
pylamin urogesetzt wurde, Es wurde in quanti tati ver Ausbeute ein 
Anthrapyrimidin-Der.i vat der folgenden Formel erhalten: 




Verschiedene Amine wurden mit dem auf ahnlichem Weg erhaltenen 
Anthrapyrimidintrichlorsulfonat umgesetzt und es wurden die Anthra 
pyrimi din-Deri vate der folgenden Formeln in quanti tati ver Ausbeu- 
te erhalten: 
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Herstellungsbeispiel 5 

Auf a'hnliche Weise, wie im Herstellungsbeispiel. 1 beschrieben, 
wurde Indanthron chlorsulfoniert und es wurde ein Monochlorsulfo- 
nat erhalten, welches nachfolgend mit N.N-DimethylaminoSthylamin 
umgesetzt wurde. Es wurde in quantitati ver Ausbeute ein Indanthron- 
Derivat der folgenden Formel erhalten: 



O 




Verschiedene Amine wurden mit dem durch diese a'hnliche Methode 
erhaltenen Indanthronmonochlorsulfonat umgesetzt und es wurden 
Indanthron-Derivate der folgenden Formeln in quantitati ver Aus- 
beute erhalten: 
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o 




0 



Hers tel Tung s'be'f spiel 6 

In ahnlicher Weise, wie in Herstel 1 ungsbeispiel T beschrieben, 
wurde Dibromanthanthron chlorsul f oniert und es wurde ein Dichlor 
sulfonat erhalten, welches nachfolgend rait N,N-Diathylaminopro- 
pylamin umgesetzt wurde. Es wurde ein Dibromanthanthron-Der i vat 
der folgenden Formel erhalten: 




Verschiedene Amine wurden mit dem durch diese ahnliche Methode 
erhaltenen Dibromanthanthrondichl orsul f onat umgesetzt und es wur 
den Dibromanthanthron-Deri vate der folgenden Formeln erhalten: 
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HersteTlurigsbeisfliel 7 

In ahnlicher Weise, „ ie in Herstellungsbeispiel 1 beschrleben. 
wurde Flavanthron chlorsulfoniert und es wurde ein Tetrachlor- 
sulfonat erhalten, welches nachfolgend mit N-Aminopropyl -2-Pipe- 
colm umgesetzt wurde. Es wurde ein Flavanthron-Derivat der fol- 
genden Forme! erhalten: 




ch. 



S0 2 NH(CH 2 ) 3 N H 




(u) 



Versctnedene Amine wurden m1t dem auf diese ahnliche Methode er- 
haltenen Flavanthronchlorsulfonat umgesetzt und es wurden Flavan- 
thron-Derivate der folgenden Formeln erhalten: 
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Herstellungsbei spiel 8 

In Shnlicher Weise, wie in Herstel lungsbeispiel 1 beschrieben, 
wurde Perynon chl orsul f oniert und es wurde ein Monochlorsulf onat 
erhalten, welches nachfolgend mit N-Aminoathylpyrrol i din umge- 
setzt wurde. Es wurde ein Perynon-Der i vat der folgenden Forme! 
erhal ten: 




Verschiedene Amine wurden mit dem auf diese ahnliche Methode er 
haltenen Perynonmonochlorsulf onat umgesetzt. Es wurden Perynon- 
Derivate der folgenden Formeln erhalten: 
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Herstellungsbeispiel 9 

In ahnlicher Weise, wie in Herstell ungsbei spiel 1 beschrieben, 
wurde Perylen chlorsulfoniert und es wurde ein Monochlorsul fo- 
nat erhalten, welches nachfolgend rait N ,N-Diathylaminopropylannn 
umgesetzt wurde. Es wurde ein Perylen-Derivat der folgenden For- 
me! in quan-titativer Ausbeute erhalten: 



H 3 C — 




N — CH 3 



S0 2 NH(CH 2 ) 3 N 



C 2 H 5 
C 2 H 5 



Verschiedene Amine wurden mit dera auf diese ahnliche Methode er- 
haltenen Perylenmonochl orsul f onat umgesetzt. Es wurden dabei 
Perylen-Derivateder folgenden Formeln in quantitativer Ausbeute 
erhal ten: 





N — CH 3 



.S0 2 NH <CH 2 ) 3 N^ O 



N — CH 3 



S0 2 NH(CH 2 ) 2 N 



/ C 2 H 5 
^C 2 H 5 



(b') 



(c») 
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Herstel lungsbeispiel 10 

In ahnlicher Weise, wie in Herstellungsbeispiel 1 beschrieben, 
wurde Thioindigo chlorsulf oniert und es wurde ein Gemisch aus 
60 % eines Monochl orsul f ona ts und 40 % eines Dichl orsul fonats 
erhalten. Dieses Gemisch wurde nachfolgend mit N ,N-Dibutylpro- 
pylamin umgesetzt und es wurde ein Thioindigo-Deri vat der fol- 
genden Formel erhalten: 




0 






1 




CI 






9 












o 


CSL 



^so 2 nh(ch 2 ) 3 n^ * 9 ^)i oder 2 
C 4 H 9 



Cd') = 



Verschiedene Amine wurden mit den auf diese ahnliche Methode 
hergestell ten Thioindigochlorsulf onaten umgesetzt und es wurden 
Thioindigo-Deri vate der folgenden Formeln erhalten: 



CJl 


O 
J 

'v. 


0 






Ci 

0 


0 







c= c 




/- / CH 3\ 
^NHtCH^aN^^^^^ (e -) 



S0 2 NH(CH 2 ) 3 N^O ;iflder2 



Da 



(f ') 
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Herstellungsbei spiel 1 1 

In ahnlicher Weise, wie in Herstell ungsbei spiel 1 beschrieben, 
wurde 4,4 1 -Diamino-t J 1 -dianthrachinonyl chlorsulf oniert und es 
wurde ein Dichlorsulf onat erhalten, welches nachfolgend mit 
N ,H-Diaminopropylamin umgesetzt wurde* Es wurde ein 4 ,4 ' -Diami no- 
1 ,r-anthrachinonyl-Derivat der folgenden Forme! erhalten: 




NH2 O 

Verschledene Amine wurden mit dem auf diese ahnliche Weise Her- 
ges tel 1 ten 4 ,4 '-Diamino-1 ,1' -an thrachinonyl dichlorsulf onat um- 
gesetzt und es wurden in quanti ta ti ver Ausbeute Dianthrachino- 
nyl-Derivate der folgenden Formeln erhalten: 
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Herstell ungsbeispiel 12 

10 Teile Chinacridon-2,9-dicarbonsaure , die durch Hydrolyse des 
2,9-Dicarbonsauremethylesters von Chinacridon in einer konzentrier- 
ten Schwefelsaure hergestellt worden war, wurden zu 50 Teilen 
Chlorsulfonsaure gegeben, 3 Stunden bei Temperaturen von 10 bis 
20°C gerlihrt, in 1000 Teile Eiswasser gegossen, filtriert und 
rait Wasser gewaschen. Es wurde in quantitati ver Ausbeute ein 
Wasserkuchen von Chinacridon-2,9-dicarbonsaurechl orid erhalten. 
Dieser Wasserkuchen wurde zu einem Lb'sungsmittelgemisch aus 
200 Teilen Wasser und 100 Teilen Dioxan gegeben und es wurde eine 
Aufschlammung erhalten, welcher 20 Teile N,N-Diathylaminoathylamin 
und 5 Teile Natriumcarbonat zugesetzt wurden. Das Geraisch wurde 
3 Stunden bei Temperaturen von 10 bis 20°C gerlihrt und eine wei- 
tere Stunde bei Temperaturen von 70 bis 80°C gerlihrt, filtriert 
und mit Wasser gewaschen. Es wurden 18 Teile eines Chinacridon- 
Derivats der folgenden Formel erhalten: 




CONH(CH 2 ) 2 N 



/C 2 H 5 



(j'>; 



^N(CH 2 ) 2 HNOC 
H 5 C/ 

Die durch El ementaranalyse der Verbindung (j') erhaltenen Werte 
stimmten im wesentlichen mit den berechneten Werten Uberein. 

Es wurden verschiedene Amine mit dem in dieser ahnlichen Weise 
erhaltenen Chinacridon-2,9-dicarbonsaurechlori d umgesetzt und 
es wurden Chinacri don-Der ivate der folgenden Formeln erhalten: 

/C h 3 

CONH(CH 2 ) 2 N 
,NH. .CO^ ^ ^CH 3 



*N(CH 2 ) 2 HNOC 
H 3 C' / 
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Herstel lungsbeispiel 13 

20 Teile Anthrapyrimidincarbonsaure wurden zu 100 Teilen Chlor- 
sulfonsaure gegeben und das erhaltene Gemisch wurde 3 Stunden bei 
Temperaturen von 20 bis 30°C gerlihrt. Nachfolgend wurden 5 Telle 
Thionylchlorid hinzugefiigt und das erhaltene Gemisch wurde 2 Stun 
den bei 40 bis 50°C geruhrt, sodann in 100 Teile Eiswasser einge- 
gossen, filtriert und mit Wasser gewaschen. Es wurde in quantita- 
tiver Ausbeute ein Wasserkuchen des Carbonylchlorids erhalten. 
Dieser Wasserkuchen wurde 300 Teilen Aceton zugesetzt. Es wurde 
eine Auf schlSmmung erhalten und zu dieser Aufschlammung wurden 
10 Teile N -Ami no propyl -2-pipecol in gegeben. Das Gemisch wurde 
4 Stunden bei Temperaturen von 30 bis 40°C geruhrt und 5 Teile 
Natriumcarbonat wurden hinzugef Ugt . Das so erhaltene Gemisch wur- 
de 1 Stunde bei Temperaturen von 70 bis 80°C geruhrt, filtriert, 
mit Wasser gewaschen und getrocknet. Es wurden 25 Teile eines 
Anthrapyrimidin-Derivats der folgenden Formel erhalten: 




On') 
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Die Werte der Elementaranalyse der Verbindung (m 1 ) entsprachen 
im wesentlichen den berechneten Werten. 

Verschiedene Amine wurden mit dem auf diese ahnliche Meise er- 
haltenen Anthrapyrimidincarbonsaurechlorid umgesetzt und es wur- 
den Anthrapyrimidin-Deri vate der folgenden Formeln erhalten: 




In') 



Herstellungsbei spiel 14 

B-Hydroxynaphthoesaure wurde 1 Stunde unter Erhitzen und Riihren 
in Benzol unter RuckfluB mit einer aquimolaren Menge von Thionyl 
chlorid gekocht. Es wurde B-Hydroxynaphthoesaurechl orid erhalten 
Nach dieser Umsetzung wurde N,N-Diathylaminopropylamin zugesetzt 
und das Erhitzen unter RuckfluB und Riihren wurde eine weitere 
Stunde fortgefiihrt. Es wurde die Kupplungskomponente der folgen- 
den Formel erhalten: 
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Es wurde eine Kuppl ungsreaktion mit dieser Kupplungskomponente 
ausgefiihrt und es wurde der folgende Azofarbstoff erha.ten: 




Herstel 1 ungsbei spiel 15 

p-Nitrobenzoylchlorid wurde in Benzol 1 Stunde rait N,N-Diathyl- 
aminoathyloleylamin unter RuckfluB erhitzt. Es wurde ein Carbon- 
saureamid erhalten. Sodann wurde die Reduktion der Nitrogruppe 
in ublicher Weise durchgefiihrt und es wurde die folgende Diazo- 
verbindung erhalten: 

^18 H 35 

/jT n\ / . /c 2 h 5 




H 2 N "K / y - CON (CH 2 ) 2 N v. 

^ 2 H 5 ; 



Diese Base wurde diazotiert und in Ublicher Weise einer Kupplungs- 
reaktion unterworfen, wodurch der folgende Diazof arbstof f erhal- 
ten wurde: 
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Herstellungsbei spiel 16 

Ein Sulfonamid, welches durch 2-stiindiges Kochen unter Ruck- 
fluB von p-Acetylaminosulfonylchlorid und N ,N-Diathyl aminoathyl - 
amin Oder N,N-Diathylaminopropylamin in Benzol oder Aceton unter 
Riihren und Erwarmen crhalten worden war, wurde in einer verdiinn- 
ten Sal zsHurelbsung 1 Stunde unter RUckfluB gekocht, um deren 
Hydrolyse durchzuf iihren zu den folgenden Diazoverbindungen : 

/=\ / C 2 H 5 
H 2 N \_/^ S °2 NH (CH 2 ) 3 N \ C2 h s 

H2N " H 0^ S ° 2NH <CH2) 2 ^ 2 B 5 

Diese Basen wurden diazotiert und einer Kupplungsreaktion unter- 
worfen nach einem iibl ichen Verfahren, um die folgenden Diazo- 
farbstoffe r' bzw. s' zu erhalten: 



(i) 

i 

(ii) 




(r«) 



(s") 
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Herstellungsbeispiel 17 



Die geroafi Herstellungsbeispiel 16 erhaltene Base (i) und eine 
aquimolare Menge Diketen wurden 1 Stunde in Xylol unter Erhitzen 
und RUhren am RuckfluB gekocht. Es wurde die folgende Kupplungs- 
komponente erhalten: 



Die Kupplung wurde durqhgefUhrt zwischen dieser Kuppl ungskoraponen 
te und einer diazotierten Base, wodurch der folgende Azofarbstoff 
erhalten wurde: 



10 Teile eines Azofarbstof fs der folgenden Forrael (u') wurden 
1 Stunde mit 50 Teilen Chlorsul f onsaure bei etwa 50°C verriihrt, 
in Eiswasser gegossen, filtriert und mit Wasser gewaschen. Es 
wurde ein Wasserkuchen aus einem Chi orsulf onat erhalten, der zu 
200 Teilen Eiswasser gegeben wurde, wodurch eine Auf schlammung 
erhalten wurde. Zu dieser Auf schl a'mmung wurde tropfenweise Di- 
methyl aminopropyl amin zugesetzt und es wurde 5 Stunden bei Tempe- 
raturen von 10 bis 20°C geriihrt. Es wurde ein Azofarbstoff der 
folgenden Forme! (v') erhalten: 





Herstellungsbeispiel 18 
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(v 1 ) 



Durch Analyse des reduktiven Abbaus der Azogruppen wurde ge- 
funden, daB zwei Chi orsul f ongruppen in den Naphthal inring einge- 
flihrt waren und eine Chlorsulf onylgruppe in den Benzolring ein- 
gefiigt worden war. Die vorliegende Erfindung wird anhand der nach 
folgenden Beispiele und Vergl eichsbei spiel e erlautert. Die chemi- 
schen Formeln der mit Buchstaben gekennzeichneten Verbindungen 
entsprechen denen der Herstell ungsbeispiele . 

Vergleichsbeispiele und Beispiele 1 bis 18 

Tief druck-Druckf arben 

Einem Vinylchloridharz-Lack fur eine Tief druck-Druckf arbe wurden 
verschiedene Typen von Pigmenten zugesetzt, die einzeln (Ver- 
gleichsbeispiele) oder in Gemischen von Pigmenten und den in den 
Herstellungsbeispielen 1 bis 18 erhaltenen Verbindungen (Beispie- 
le 1 bis 18) verwendet wurden, in welchen die Pigment-Gehal te 
10 % oder 25 % betrugen (wenn anorganische Pigmente eingesetzt 
wurden), wodurch Tief druck-Druckf arben hergestellt wurden. Die 
Viskositaten dieser Druckfarben wurden gemessen. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 1 dargestellt, der entnommen werden kann, daB 
die erf indungsgemaBen Pigment-Zusammensetzungen eine ausgezeich- 
nete Fluiditat besitzen. 
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Weiterhin wurde gefunden, daB die Tief druck-Druckfarben , welche 
unter Verwendung der erf indungsgemSB hergestellten Pi gment-Zu- 
sammensetzungen hergestellt wurden, ausgezeichnet waren hinsicht- 
lich der Klarheit des Farbtons, der Farbkraft und des Glanzes 
von bedruckten Material ien. 
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Viskositat von Tiefdruck-Druckfarben 
(B.M. Modell, rotierendes Viskometer) 







Identif i- 
zierung 
der Ver- 
bindung 


\ AnzahT 
X der Umdre- 
Misch-V hungen des 
verhSlt-\Rotors 
nis — • — 


Vi 


skositat/cps 






Pigment 


6 


12 


30 


■ 60 


Vergfeichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Gelb 83 


<* 


- 


3530 


1520 


840 


610 


1 


11 


1 


90 : 10 


1520 


1010 


680 


610 


2 


II 


n 




1450 


1020 


720 


450 


3 


n 


V 


95 : 5 


1580 


1090 


730 


620 


4 


•i 


w 


90 : 10 


1350 


990 


710 


440 


5 


it 


y 


11 


1440 


1070 


780 


640 


Vertjei chs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Rot 17 


- 


- 


5380 


2790 


1800 


980 


6 


it 


a 


90 : 10 


2730 


1350 


770 


600 


7 


ii 


k 


ii 


2430 


1220 


690 


540 


8 


ii 


X 


ii 


2200 


1100 


650 


530 


9 


ti 


J' 


95 : 5 


2410 


1210 


670 


530 


10 


it 


r' 


85 : 15 


2200 


1100 


650 


540 


Vergleichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Rot 48 






6200 


3100 


1720 


1240 


11 




b 


90 : 10 


3100 


1350 


880 


830 


12 


n 


h 


85 : 15 


2790 


1350 


930 


900 


13 


ii 


t 


95 : 5 


2580 


1090 


910 


880 


14 


ii 


p' 


90 : 10 


3100 


1350 


880 


800 
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Identifi- 
zierung 
der Ver- 
blndung 


\ Anzahl — 
\ der Umdre- 
Misch-\ hungen des 
verbal t-\Rotors 
nis ^ 


Viskositat/cps 




Pigment 


6 


, 12 


30 


, 60 


Vergleichs- 
beispiel 


* 

C.I. Pigment 
Gelb 34 






o/U 


con 


CCA 
SOU 


520 


15 


ii 


m 


90 : 10 


620 


460 


370 


•350 


16 


ii 


s' 


it 


630 


470 


350 


330 


Vergteichs- 
bei spiel 


* 

C.I. Pigment 
WeiB 6 






790 


600 


550 


490 


17 


ii 


c 


95 : 5 


570 


430 j 


390 


360 


18 


ii 


g' 


90 : 10 


590 


460 


400 


380 



* Anorganisches Pigment. Der Gehalt an Pigment in der Tiefdruck- 
Druckfarbe betragt 25 %. - 



Be'i spiel e 19 bis 43 
Aminoalkvdharz-Brennfarben 

Zu einem Aminoal kydharz-Lack fur eine Brennfarbe wurden verschie- 
dene Pigmente, die einzeln (VergUichsbeispiele) oder in Gemischen 
von verschiedenen Pigmenten eingesetzt wurden und die in den Her- 
stellungsbeispielen 1 bis 17 erhaltenen Verbindungen , in welchen 
die Gehalte an Pigmenten 6 % oder 25 % betrugen (wenn anorganische 
Pigniente verwendet wurden) hinzugesetzt, wodurch Farben hergestellt 
wurden. Die Viskositaten der Farben wurden gemessen. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 2 dargestellt. 
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Es wurde gefunden, daB die Aminoal kydf arben dieser Beispiele 
eine ausgeze ichnete Fluiditat und Kristal Istabil i tat besaBen 
und die aus diesen Farben hergestel 1 ten Filme zeigten ebenfalls 
eine ausgezeichnete Klarheit der Farbe, Farbstarke und des 
Glanzes. Hinsichtlich der Lagerstabil i tat zeigten sie keinerlei 
Neigung zu einer Erhbhung der Viskositat und waren somit auch 
in dieser Hinsicht vorzllglich. 
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TABELLE 2~3&- 

ViskositSt der Aminoalkydharz-Brennfarben 
(B.M. Model!, rotierendes Viskometer) 



3106906 



Pigment 



Identifl- 
zlerung 
der Ver 
bindung 



Anzahl 
der Umdre- 
Misch-\ hungen des 
verha'lt-\Rotors 
nis 



Viskositat/cps 



12 



30 



60 



VergleichsWC. I. Pigment 
jBeispiel |B1au 15 

19 
20 
21 

22 

Vergleichsl C.I.Pigmen 
beispiel | Violett 19 

23 
24 
25 
26 
27 



Vergjeichs- C.I.Pigwnt 
1 beispiel | Gelb 93 

28 



Vergleichs- C.I.Pigirent 
|beispiel | Gelb 108 

29 
30 
31 



i 
o 
q 
q' 



a 
c 

q 

b' 
k* 



q' 



u 
s' 

0' 



90 : 10 

II 

95 : 5 
90 : 10 



90 : 10 

II 

85 : 15 
95 : 5 



90 : 10 



85 : 15 
90 : 10 



8700 
2100 
2310 
1930 
2200 

8100 

4800 
3780 
3730 
3550 
3400 

1600 
920 

8900 

2320 
1930 
2100 



6100 
1300 
1250 
1020 
1310 

4600 

2900 
1910 
1920 
1920 
1830 

1440 
780 

6300 

1270 
1020 
1300 



3550 
980 
970 
870 

1000 

2210 

1480 
1020 
1070 
1200 
1010 

1320 
620 

3800 

980 
860 
960 



2600 
950 
850 
840 
920 

1230 

970 
900 
950 
910 
900 

1100 
550 

2700 

870 
820 
920 
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TABELLE 2 - Fortsetzung 







Identifi- 
zierung 
der Ver- 
bindung 


" Viskositat/cps 




Pigment 


X der Umdre- 
Hisch-\ hungen des 
verbal t-\Rotors 
nis ^ 


6 


12 


30 


. 60 


Venjeichs- 
Oci sp ie 1 


C.I. Pigment 

KOl loo 


- 


- 


2200 


1800 


1610 


1510 


32 


if 


s 


90 : 10 


1100 


810 


720 


620 


33 


ii 


e' 


95 : 5 


1010 


780 


690 


590 


34 


ii 


h 1 


ii 


men 

IU3U 


/OU 


oou 




Vergleichs- 
bei spiel 


C.I. Pigment 
Rot 177 


- 




3540 


1620 


980 


720 


35 


ii 


b 


95 : 5 


1450 


1020 


710 


520 


36 


ii 


a' 


ii 


1 OCA 


990 


"71 f\ 

7lU 


a on 
43U 


J/ 


ii 


2 1 
1 


90 : 111 


1/1 /in 


mm 

luiu . 


ton 


Ml) 


VercpeichS' 
beispiel 


• C.I. Pigment 
Rot. 179 


- 




8100 


4500 


2100 


1250 


38 


ii 


b 


90 • 10 


3780 


1900 


1020 


890 


39 


it 


v 


II 


3480 


1920 


1150 


910 


Vertpeichs- 
beispiel 


.C.I. Pigment 
Orange 36 






700 


600 


520 


480 


40 


ii 


1 


85 : 15 


440 


380 


340 


300 


41 


ii 


w 


90 : 10 


390 


300 


260 


220 


42 


ii 


z 


95 : 5 


420 


400 


370 


340 


Vergleichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Braun 25 






1440 


1230 


1100 


1010 


43 


ti 


q' 


II 


820 


710 


630 


540 
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Hinsichtlich der Dispersionsstabil i tSt wurde ein Vergleich un- 
ter Verwendung von Ausf iihrungsbeispielen unternommen hinsicht- 
lich der Farbtrennungs-Stabil itat , welche fiir praktische Ver- 
wendungszwecke von besonderer Bedeutung ist. 

Die in den Beispielen von Tabelle 2 angegebenen Farben wurden 
mit einer Basisfarbe aus Titanoxid gemischt, welche vorher unter 
Verwendung eines Aminoalkydharz-Lackes hergestellt worden war, 
so daB das Verhaltnis der Pigmente zum Titanoxid 1/10 betrug, 
wodurch hell gefSrbte Farben erhalten wurden. 

Die hell gefarbten Farben wurden ferner mit Xylol verdlinnt und 
die Viskositat wurde eingeregelt bei 20 Sekunden (25°C) durch 
Ford Cup Nr. 4. Die verdiinnten Farben wurden in Testrbhrchen 
eingeflihrt und die Knderungen an den Glaswanden wurden beobachtet. 
Die Ergebnisse der Beobachtung sind in Tabelle 3 angegeben. 
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TABELLE 3 



BeisDiel 


Piament 


l UCII U M 1 

zierung 
der Ver- 
bindung 


ver- 
haltnis 


unin 1 1 Lc i 

bar nach 
Herstel - 
lung 


1 Tan 

1 lag 

nach der 
Herstel- 
lung 


i wocne 
nach der 
Herstel - 
lung 


Vergleichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Blau 15 




- 


A 


X 


X 


19 




i 


90 : 10 


® 


© 


© 


Vergleichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Violett 19 


- 


- 


A 


X 


X 


24 


ii 


c 


90 : 10 


® 


© 


© 


Vergleichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Rot 168 






o 


A 


X 


33 


ii 


e' 


95 : 5 


® 


© 


© 


Vergleichs- 
bei spiel 


C.I. Pigment 
Rot 179 






A 


X 


X 


39 




y 


90 : 10 


© 


© 


© 



Bewertung: 0 Vol 1 i g einheitlich 

O WeiBe Streifen treten in geringem AusmaBe auf 

A WeiBe Streif enmus ter treten auf 

x WeiBe Substanz ist vbllig abgetrennt 

In jedem Falle zeigten die erf indungsgemaBen Zusammensetzungen 
Uberlegene Wirkungen. 
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B e i s p i e 1 e 44 bis 61 
Nitrocel luloselack-Farben 

Zu einem Nitrocelluloselack wurde C.I. Pigment Blau 15 allein 
(Verglelchsbeispiel ) oder gemischte Pigment-Zusammensetzungen 
unter EinschluB von C.I. Pigment Blau 15 und einige Verbindungen, 
die in den Herstel lungsbelspielen 1 bis 18 erhalten wurden, in 
einem Verhaltnis von 95 : 5 zugegeben, so daB die Pigmentkompo- 
nenten 5,5 % betrugen. Die Viskositaten der so erhaltenen Farben 
sind in Tabelle 4 angegeben. Entsprechend wurden Kombinationen 
anderer Pigmente und verschiedener erf indungsgemaBer Verbindungen, 
wle sie dem Nitrocelluloselack zugesetzt wurden, hinsichtlich 
ihrer Viskosita't getestet und die Ergebnisse sind in Tabelle 4 
angegeben. 

In jedem Falle zeigten die erf indungsgema'Ben Zusammensetzungen 
eine gute Fluiditat und die aus einer derartigen Zusammensetzung 
erhaltenen Filme wiesen einen ausgezeichneten Glanz, Klarheit 
und Farbkraft auf. 
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TABELLE 4 " 4M 3106906 

Viskositat auf der Basis von Nitrocellulose "lack 
(B.M. Modell, Viskometer) 







Identify 
zierung 
der Ver- 
bindung 


\ Anzahl 
X der Umdre- 
Mi sch-\ hungen des 
verhalt-\Rotors 
nis — ^ 


Viskositat/cps 






Pigment 


6 


, 12 


30 


60 


Vergleichs- 
beispie l 


C.I. Pigment 
Blau 15 




- 


7800 


4500 


3120 


2880 


44 




9 


95 : 5 


3920 


2800 


2050 


1900 


45 


it 


0 


90 : 10 


3830 


2720 


2100 


1840 


46 ; 


ii 


e' 


ii 


4230 


2770 


2170 


1920 


47 


ii 


q' 


95 : 5 




i n 

CO 1 u 


9fiftfl 


1920 


Vergleichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Rot 123 


- 


- 


8900 


6010 


5430 


4960 


48- j 


ii 


s 


90 : 10 


3610 


2120 


1420 


1200 


49 


ii 


a' 


II 


3810 


2300 


1570 


1180 


50 


ii 


V 


85 : 15 


OU /U 




m7n 

lU/U 


880 


51 

*J 1 


ti 


n' 


90 - 10 


3620 


2130 


1440 




Vergleichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 

«^1L 4 O 

Gelb 12 


- 


- 


12300 


8200 


5320 


4230 


52 


ii 


1 


95 : 5 


5380 


3900 


3010 


2840 


53 




s' 


90 : 10 


6320 


4510 


3120 


2900 


54 


ii 




85 : 15 


5650 


4020 


3010 


2800 


Vergleichs- 
bei spiel 


C.I. Pigment 
Orange 36 


m 




2300 


2010 


1800 


1650 


55 


ii 


d 


90 : 10 


1010 


880 


660 


520 


56 


it 


y 


n 


1200 


900 


830 


670 


57 


» 


h' 


95 : 5 


980 


870 


720 


580 



1 30062/0580 



3106906 

TABELLE 4 - Fortsetzung 







Identifi- 
zierung 
der Ver- 
bindung 


\ An2ahl 
X der Umdre- 
Mi sch-\ hungen des 
verhSl t-V Rotors 
nis — - 


Viskositat/cps 






Pigment 


6 


, 12 


30 


60 


Vergleichs- 
beispiel 


C.I. Pigment 
Schwarz 6 


m 




13400 


11000 


6280 


4990 


58 


n 


a 


90 : 10 


6500 


5430 


4700 


4500 


59 




e 


11 


6820 


5900 


4980 


4670 


60 


ii 


f | 


95 : 5 


8730 


6550 


5310 


4980 


61 






II 


6820 


5900 


4950 


4690 



Die Farben der in Tabelle 4 angegebenen Beispiele wurden 3 Monate 
bei 50 6 C gelagert und ihre Viskosi ta'ten wurden gemessen. Die er- 
haltenen Ergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt. 
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Den Ergebnissen in Tabelle 5 ist zu entnehmen, daB die erfin- 
dungsgemaBen Zusammensetzungen e1ne ausgezeichnete Lagerstabil i- 
tat aufwiesen. 



B e i s p i e 1 62 
Aininoacryl -Brennfarbe 

Einem Aminoacryl -Brennfarbenlack wurde C.I. Pigment Orange 36 
allein (Vergleichsbeispiel) oder eine gemischte Pigment-Zusam- 
mensetzung unter EinschluB von C.I. Pigment Orange 36 zugesetzt 
und die Verbindung d 1n einem Verha'ltnis von 90 :10, so daB 
in beiden Fallen die Pigmentkomponente 6 % betrug. Die Fluiditat 
der so erhaltenen Farben wurde verglichen und es wurde gefunden, 
daB die Farbe unter Verwendung der erf indungsgemaBen Pigment- 
Zusammensetzung dem Vergleichsbeispiel hoch iiberlegen war. 

Ferner wurden die so hergestellten Farben mit einer Grundfarbe 
auf Aluminiumbasis vermischt, welche vorher hergestellt worden 
war mit einem Aminoacrylfarbenlack, so daB das Mischverhal tnis 
von Pigment zu Aluminiumoxid 1:5 betrug. In diesem Falle zelgte 
die erflndungsgemaBe Farbe einen klareren Farbton und einen besse 
ren Glanz, als die bekannte Farbe. 



B e i s p i e 1 63 
Polyurethanfarben-Lack 

Zu einem Polyurethanfarben-Lack wurde C.I. Pigment Gelb 95 allein 
(Vergleichsbeispiel) oder eine gemischte Pigment-Zusammensetzung 
unter EinschluB von C.I. Pigment Gelb 95 zugesetzt und die Ver- 
bindung m in einem Verhaltnis von 90 : 10, so daB in jedem Fall 
die Pigmentkomponente 1 0 55 betrug. Die Fluiditat und der Zu- 
stand des gefaVbten Films der so erhaltenen Farben wurden ver- 
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glichen. Es wurde gefunden, daB die Farbe unter Verwendung 
der erf indungsgemaBen Pigment-Zusammensetzung uberlegen war 
hinsichtlich der Fluiditat und des Farbtons und des Glanzes 
des gefarbten Films. 

Beispiel 64 

Kolophonium-modif izierte Phenol harz-Of f setdruckf arbe 

Einem kol ophoni um-raod if izier ten Phenol ha rz-Off setdruckf a rblack 
wurde C.I. Pigment Rot 57 allein (Vergleichsbeispiel ) oder eine 
gemischte Pigment-Zusammensetzung unter EinschluB von C.I. Pig- 
ment Rot 57 zugesetzt und die Verbindung c in einem Verhaltnis 
von 85 : 15, so daB in jedem Falle die Pigmentkomponente 30 % 
betrug. Die Fluiditat der so erhaltenen Of f set-Druckf arben wurde 
verglichen mittels eines Viskometers mit parallelen Platten 
(parallel plate type viscometer). Es wurde gefunden, daB die 
erf indungsgemaBe Pigment-Zusammensetzung Uberlegene Wirkungen 
zeigte. 

Ferner wurde gefunden, daB bei Anwendung fur bedruckte Materia- 
lien die erf indungsgemaBe Pigment-Zusammensetzung eine bessere 
Klarheit des Farbtons, eine bessere Farbstarke und bessere 
Transparenz ergab. 
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